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IX. 

WIDER R U F ' 

der B e ha up tun g, dafs r einer Nickel und 
Kobale niche magnet ifch find, 

yon 

Rich. C h e n e v i x , E f q ., 

in Lo n tl o n . *) 

Ich beforge, clafs ich mich uhereilt habe, im Laug- 
ncn der nugnetifchcn Eigentchaft des Nickels, (An- 
nalf/iy X, 5cu.) Zwar hatte ich Nickel und Ko¬ 
bale erhalten, clie beide in einem nicht - magneti- 
lchen Zuliande wareri; ailein erft bei rneinen fer- 
nern Verfucbeu mit diefen Metallen entcleckte ich 
den wahren Grund , warum der Magnet fie nicht 
•/oir. Kin folches Stuck Nickel ftiefs vorm Loth- 
rohre einen arfenikaiifchen Dunft aus.. Ich Ibfte 
es daher in Salpeterfaure auf, kochte diefe Auflo- 
lung fo binge, bis a lies Metall fieh in arfenikfauren 
Nickel verwandelt liatle, tropfelte fie dann in eine 
lmireichende Menge falpeterfaurer Bleiaufibfung, 
und dampfte die Klul’figkeit bei rnafsiger Hitze nicht 
ganz bis zur Trccknifs ah. Als darauf Alkohol zu- 
gegoffen wurde, fchlug fich allesSalz, bis auf den 
falpeterfauron Nickel, der fich durch doppelte 
Wahl ver wand t fch a ft gebildet hatte, daraus nieder; 
eineMethode, deren ich mich auch zu der Zerlegung 


*) Aus einem Briefe an Nicholfon in deffen 
Journ. of nut, philof, , I 803 , Dec., p. 286 , d. H, 
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des arfenikfauren Kupfers aus Cornwallis bedient 
babe. Von der AufJofung des falpcterfauren Ni¬ 
ckels in Alkobol wurcle nun der Alkobol durch 
Verdampfung abgefchieden, der Ruckftand in Waf- 
fer aufgeloft, das Nickeloxyd daraus durch Kali 
niedergefchlagen, und nachdem das Oxyd gehbrig 
ausgeTufst worden, in einem Heffifchen init Lain- 
penrufs ausgefchlagnen Tiegel reducirt. Das fo er- 
haltne Meta 11 wurde ft ark vom Magneten gezogen. 
Und doch konute in keinem der hefchriebnen Fro¬ 
ze ffe dem Nickel durch die Reagentien Eifen ziige- 
fiihrt feyn. 

Ich fchroelzte nun diefen Nickel mit ein wenig 
Arfenik in einem ahnJichen Tiegel zufammen; urid 
jetzt zog ihn der Magnet gar nicht. * Selbft ein we¬ 
nig hinzugefchmelites Eifen machte die Maffe nicht 
ziehbar. 

Aus diefen oft wiederholilten Verfuchen mufs 
ich fchliefsen, dafs Arfenik die Eigenfchaft befitzt, 
die wagnetifche Eigenfchaft des Nickels zu verber- 
gen. iCobalt fcheint in demfelbcn Falle zu feyn. Ich 
habe mich daher geirrt, als ich a’nkundigte, beide 
Metalle waren an lich nicht magnetifch. *) 

*) Herr Obsrmeelicinalrath Klaproth in Berlin, 
den ich vor vielen IVlonaten um feinc Meinung 
ijber die angebliche Auffindung eines nicht-mag- 
netifchen Nickels und Kobahs durch Chene- 
vix befragte, behauptete diefes fogleidi, und 
fuchte fchon die Schuld des Irrthums in nicht- 
abgefchiednem Arfenik. d. H* 



